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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
® Unterspannbahn 

(§) Die Erfindung bctrifft cine Unterspannbahn, bestchend 
aus wenigstens einer Viiesschicht, einem offenmaschi- 
gen Verstarkungselement und einer wasserdampfdurch- 
Jassigen aber wasserdichten Schicht. Die erfindungsge- 
maSe Unterspannbahn zeichnet sich dadurch aus, daS 
die Viiesschicht mit einer ersten thermoplastischen Ela- 
stomerschicht innig verbunden ist und das offenmaschi- 
ge Verstarkungselement auf der der/VHesschicht abge- 
wandten Seite des Verbundes vollstandig zwischen der 
ersten thermoplastischen El astomerschicht und einer 
zweiten thermoplastischen El astomerschicht einge- 
schlossen ist und die erste thermoplastische Elastomer- 
schicht mit der zweiten thermoplastischen Elastomer- 
schicht zum uberwiegenden Teil verschmolzen ist. 
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Beschrcibung 



Die Iirfindung belrifft einc Untcrspannbahn, wic sic in 
Anspruch 1 beschrieben is! sowic cin Vcrfahren /.ur ITerslcl- 
Jung cincr Untcrspannbahn. 

Die Aufgabe von Unterspannbahncn isl cs, die unlcr cincr 
Dachcindcckung oder unler cincr Fassadc licgenden Kon- 
struktionslcilc vor cindringenden Vcrunreinigungcn wic 
Staub und RuB, sowic vor Nassc zu schilizcn. Bine wcilcrc 
Aufgabe isl die Abieitung von Fcuohligkcil aus dem Gc- 
baudeinncren nach auBen. Geeignclc Unterspannbahncn 
rnussen dahcr wasscrdampfdurchlassig. abcr obcrnachen- 
wasserdichl scin. 

Derartigc XJnlerspannbahnen sind aus dem Stand dcr 
Tcchnik bekannt : 

In dcr liPO 109 928 isl cin Unlerzugsmalcrial bestehend aus 
eincin mil cincr Impragnicrmassc impragnierlcn Flachcngc- 
bildc beschrieben, wobci als Flachengcbildc cin Wirrfa- 
servlics cingesetzl. werden kann. Fur cine ausreichende Sta- 
bilitai isl cin dickes Vlics crfordcrlieh. Die Impragnicrung 
fiihrt zu Produki.cn mil cincm schr hohen Flachcngcwicht. 
Die Handhabbarkcit bei den Vcrlcgcarbcitcn isl erschwcrl. 

Die EPO 708 212 beschrcibt cine Untcrspannbahn mil 
drcischichtigcn Aufbau, wobci zwischen zwei Vlicsschich- 
len cine Sperrschiehl, beslehcnd aus cincr Kunslslonbiie 
eingebctlel ist. Zur Verslarkung kann /.wisehen der Kunsl- 
stoffolic und der au Ben licgenden Vlicsschicht ein Net/ zur 
mechanischen Versliirkung eingclegt werden. Die Schichtcn 
sind durch cincn Klcbsloflf verbunden. Durch Ilydrolysc, 
UV-Einstrahlung und andcrc Wittcrungscinflusscn kann es 
zur Losung der Schichtcn kommcn. 

Die DE296 09 139 Ul bcansprucht einc flexible Untcr- 
spannbahn, beslehcnd aus cincm gitlcrartigen Gewcbc, wel- 
ches wenigstens auf cincr Seilc mil cincr Folic kaschicrl isl. 
Zusatzlich kann die Untcrspannbahn noch mil cincm texli- 
len Vlics bcschichtcl scin. Auch hier kann cs durch Ilydro- 
lysc, UV-Einslrahlung und andcrc Witicrungscinfiusscn zur 
Losung dcr Schichlen kommcn. 

Aus der EP 01 69 308 isl cine Untcrspannbahn beslehcnd 
aus einer PU-Folie, cincr Vliesschichl und cincm Nelz be- 
kanni. Bei dcr Fcrtigung wird auf die Vliesschichl das Nelz 
gelcgl und die PU-Eolic auf diesc Schichl cxlrudicrl. Die 
Vliesschichl dicnt als Fcuchligkcitsspcicher. Die Untcr- 
spannbahn wird so vcrlcgl, daG die Vliesschichl ins Gcbaud- 
cinncre wcisl. Es isl kcinc dirckte TIaftung des Ncizcs mil 
dem Vlics gegeben. 

Das Problem bei mehrschichligcn Verbunden isl die TIaf- 
tung der Schichtcn untcrcinandcr. So solllc sich die Verbin- 
dung dcr Schichtcn dcr Untcrspannbahn bei den Vcrlcgcar- 
beilen und insbesonderc auch im Laufc ihrcr Lcbcnszcil, in 
denen die Unlerspannbahn hohen Tcmpcratur- und Fcuchtc- 
schwankungen ausgcsclzl isl, nichl loscn, da sonst die gc- 
wunschlc Funklion nichl mehr gegeben ist. 

Ein weilcres Problem isl. die Handhabbarkcit, die Slabili- 
lat und die Sichcrhcit bei den Vcrlcgcarbcitcn. Dunne Untcr- 
spannbahncn wciscn cine bessere Handhabbarkcit. auf, ha- 
ben abcr meistens den Nachtcil, daB sic Icicht beschadigt 
werden konnen. Glattc Bahncn sind, insbesonderc bei 
Nassc, schlcchl begchbar. 

Es hat sich gczcigt, daB cine Vliesschichl als Fcuchtig- 
keilsspcichcr nichl unbcdingl crfordcrlieh ist. Durch Weg- 
lassen dcr Vlicsschicht konnlcn besonders diinne und leichle 
Vcrbundc hergestcllt werden. Diesc haben jedoch den Nach- 
tcil cincr, insbesonderc bei den Vcrlcgcarbcitcn, mange In- 
den mechanischen Stabilitai, und cine, vor allcm bei Nassc, 
mangclndc Trittsicherheil. Um die Obcrflachcnmcmbran 
durch die Bclastung bei dcr Vcrlcgung vor Beschadigung zu 
schiilzcn und die genanntcn Nachlcilc zu vcmiciden kann 
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auf den Verbund zusatzlich cin Vlics aufgcbrachl werden. 
Fur diescn /week kann die Vlicsschicht besonders diinn 
ausgefuhrt werden, so daft wciicrhin cine gutc Handhabbar- 
kcit gegeben isl. Die Untcrspannhahh wird dann so vcrlcgl, 
da(3 die Untcrspannbahn mil dcr Vlicsschicht. nach auBen 
vcrlcgl wird. Die mcchanischc Stabilitai kann durch ein 
Nelz wcilcr verstarkt werden. 

Die ltrlindung slelll. sich die Aufgabe cine Untcrspann- 
bahn bcreitzusiellcn, die sich durch cine leichle Handhab- 
barkcit, cine hohc Stabilitai. und cine gutc Bcgchbarkcit aus- 
zeichnet sowic cin Herslellungsvcrfahren fur einc solchc 
Untcrspannbahn an/.ugeben, . wobci . cine besonders gule 
TIaftung dcr Schichtcn crrcicht werden soil. 

Diesc Aufgabe wird durch cine Untcrspannbahn nach An- 
spruch 1 sowic cine Vcrfahren zur Ilcrslcllung cincr Unler- 
spannbahn nach Anspruch 1 1 gclosl. Bcvorzugle Ausfiih- 
rungsformen sind Gegcnsiand der abhangigen AnsprUchc. 

Die crfindungsgcmaBc Unlerspannbahn^ beslehcnd aus 
wenigstens cincm Vlics bzw. cincr VlicsschichL, cincm of- 
fenmaschigen Vcrstarkungselenient und cincr wasscrdampf- 
durchlassigcn abcr wasscrdichlcn Schichl isl dadurch gc- 
kcnnzcichncl. daB die Vlicsschicht mit cincr crstcn thcrmo- 
plastischcn Elasiomcrschicht innig verbunden isl und das 
offenmaschige Vcrstarkungselenient auf dcr dcr Vlics- 
scliichl. abgewandlen Seilc des Vcrbundes vollslandig zwi- 
schen der crstcn iherrnoplastischcn lilasiomcrschicht und ci- 
ncr zweiten thennoplastischcn Elastomerschichi cinge- 
schlosscn isl und die crslc thcnnoplaslischc Elastomer- 
schichi mit dcr zweiten thcrnioplastischcn Elastomerschichi 
zum ubcrwiegenden Tcil vcrschmolzcn ist. 

Einc wcilcrc F'ordcrung an Unterspannbahncn ist einc 
hohc Wasscrdampfdurchlassigkcil bei glcichzciLigcr Was- 
serdichtigkeit. Als besonders gecignct zum Einsatz in Daeh- 
untcrspannbahnen haben sich thcnnoplaslischc Elaslomcrc 
(PPE) crwicscn, die durch ihrcn monolithischen Aufbau die 
Bildung von dichlcn Oberflachcnschichlen, ohnc Mikrolo- 
chcr, mil cincr hohen Wasserdampfdurchlassigkcit crmogli- 
chen. 

Geeignclc thcrmoplastischc Elaslomcrc (TPE) sind z. B. 
thcnnoplaslischc Polycihcrcster, thcrmoplastischc Polyurc- 
thane, ihcmioplastische Polyclhcrimidc und ihcrnioplasli- 
schc Polycthcramid-Blockcopolymerc. Die Wan! des gecig- 
nctcn Elastomers bleibt dem Fachmann iibcrlassen. 

Das Ihcmioplastische Elastomer dcr crstcn Bcschichlung 
ist in cincr Mengc von 10 bis 70 g/m 2 , vorzugsweisc von 10 
bis 40 g/m 2 auf die Vlicsschicht aufgcbrachl. Jc nach Bcdarf 
kann diesc Schichl flammhemmend und milUV-Schutzaus- 
gertislcl scin. Die UV-Schutzmitlcl und die (lanurthcmmcn- 
den Subslanzcn konnen nach hcrkommlichcn Vcrfahren in 
das ihcmioplastische Elaslomcr eingebrachl werden. 

Das Vlies bzw. die Vlicsschicht ist crfindungsgcma'B mil 
dcr crstcn thcrnioplastischcn Elastomerschichi innig ver- 
bunden, was dadurch crrcichl werden kann, wenn die ersle 
Schichl auf die Vlicsschicht cxlrudicrl wird. 

Als Vliesschichl wird bcvorzugl cin Wirrfascrvlies, ein- 
gcsclzl, wobci besonders geeignclc Malcrialicn Polyolcfinc, 
wic Polypropylcn, sind. Das Flachcngewicht dcr Vlics- 
schicht kann von 10 bis 50 g/m 2 , vorzugsweise von 15 bis 
30 g/m 2 betragen. 

Als ofienmaschiges Vcrstarkungsclcmcnt gceignel sind 
ofTcnmaschigc Gewcbc, Gcwirkc und Nctzc, vorzugsweise 
aus Polyolefincn. Besonders gecignct ist cin HDPE (High 
Density Polyclhylene>Polymcr. Die Maschcnwcilc kann 
von 3 bis 30 mm betragen. 

Die zweile Elasiomcrschicht bcstchl vor/.ugsweisc aus 
dem gleichen thcrmoplaslischcn Elaslomcren wic die erstc 
Elasiomcrschicht. Jc nach Bcdarf kann diesc nanunhem- 
mend ausgcrustel scin. 
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Die zwcilc ihcrmoplastischc lilasiomcrschichl isl in cincr 
Mcngc aufgebracht die ausreichu das ofTcnmaschigc Ver- 
starkungselemcni vollstandig zu bedecken und so /.wischen 
der ersten Ihermoplaslischcn Elaslomerschicht und dcr 
zweiicn Ihennoplaslischcn. lilasiomcrschichl cinzuschlie- 5 
Ben. v 
■ Die Wasscrdampfdurchlassigkcit kann durch die difTusi- 
onsaquivalcnlc Lul'lschichldiekc . (Sj-Wcrt) ausgcdriickl 
werden. Die Unicrspannbahn bcsiizi einc Wasscrdampf- 
durchlassigkcit mil eineni SY Wert; von, klciner oder gleich 10 
6,30 in, vorzugsweisc cincn S tr Wcrt von kiciner oder gleich 
0.12 m. 

GcmaB cincr wciicren bcvorzuglcn Ausfuhrungsform isl 
die Unicrspannbahn mil cincr zwcilcn Vlicsschicht vcrsc- 
hen, die auf dcr dcr crslcn .Vlicsschicht cntgcgcngcsctzlcn 15 
Scitc.dcr Unicrspannbahn aufgebracht isl. Damil wird cin 
Schutz dcr wasserdampfdurehlassigen abcr wasscrdichicn 
Schichl gcgen Bcschadigung durch rauhe Obcrflachcn, ins- 
hesondere Holzschalungen, crzicli. Die zwcilc Vlicsschicht 
kann cin Elachcngcwicht von 10 bis 60 g/nr, vorzugsweisc 20 
von 20 bis 40 g/m 2 aufweiscn. 

Die Unicrspannbahn isl besonders gecigncl als Unicr- 
spannbahn fur gcnciglc Dacher und wird derail auf dem 
Dach.vcrlegt, daB die Vliesseitc nach auBcn wcist und somil 
die begchbare Oberflache bildel.. 25 

Die Unicrspannbahn isl femer gecigncl als Windsperrc 
fur Fassadcnvcrklcidungcn. - 

Ein bcvorzugles Verfahrcn zur Hcrstcliung cincr Unicr- 
spannbahn beslchend aus wenigstens einem Vlics bzw. cincr 
Vlicsschicht, einem oflenmaschigen ■Verstarkungselemcni 30 
und einer wasserdampfdurehlassigen aber wasscrdichicn 
Schichl zcichnel sich dadurch aus, daB in einem erslcn 
Schritl cine Vlicsschicht mil einem ersten thermoplastischen 
Elastomer bcschichlct wird und in einem zwcilcn Schrill dcr 
gcbildele Verbund auf dcr dcr Vlicsschicht abgewandten 35 
Scitc mil einem offenmaschigen VcrstarkungsclcmcnL be- 
legl wird und gleichzcilig cine weitcre thcnnoplastischc 
Elastomcrschichl aufgebracht wird, wobci das ofTcnma- 
schigc Vcrslarkungsclcmcnt zwischen dcr crslcn thcrmopla- 
stischen Elastomcrschichl und dcr zwcilcn thcrmoplasli- 40 
schen Elastomcrschichl cingcbeltct wird und die erstc mil 
dcr zwcilcn 1 her moplasti schen Elaslomerschicht zum tiber- 
wiegenden Toil vcrschmolzen wird. . 
= Im Gcgcnsalz zum Kaschicren mil einem Klebcr. Lack. 
Lcim usw., bci dem cin Subslral mil cineni andercn vorge- 45 
fcrtigtcn Subslrat unlcr Vcrwendung,eines dazwischen lie- 
genden Kaschicnniltcls flachig verbunden wird, isl durch 
cine Bcschichtung cin innigcr Verbund, zwischen den Kom- 
ponenlen - Vlicsschicht als Tragersubstanz und thcrmopla- 
slischcs Elastomer als Subslrat - und somil cine besonders 50 
guie Haflung erziclbar. 

Es hat sich gczcigl, daB mil dcr zweistufigen Bcschich- • 
tung in zwei Schritlcn cine besonders gutc Haflung dcr 
Schichtcn unlcrcinandcr erziclt werden kann. Es kann nam- 
lich mil den fur cine, gutc Haftung zwischen den unlcr- 55 
schicdlichcn Matcrialicn crlbrdcrlichcn optimalcn Tcmpcra- 
lurcn gearbcitel werden und so cinc.innige Vcrbindung zwi- 
schen den Schichicn crrcichi werden. 

Im crslcn Schrill wird das Elastomer in einer Mcngc von 
10 bis .70g/m 2 , vorzugsweisc von 10 bis 30g/m 2 auf die 60 
Vlicsschicht aufgebracht. Die Bcschichtung kann miltels 
Exlrusionsbcschichtung erfolgen wobci die Aufbringung 
dcr Elastomcrschmclzc im Walzcnspall eincs Walzcnpaares 
erfolgen kann. Die fUr cine innigc Vcrbindung oplimalc 
Tcmpcratur kann fur die Matcrialpaarungcn Bcschichtungs- 65 
material und Vlicsschicht durch Vcrsuchc crmittcll werden. 
Bcispiclswcisc bciragi die Tcmpcratur bci dcr Aufbringung 
von mchr als 210°C. 



Dcr so gcbildcic Verbund wird als Mcmbran bezcichncl. 
Einc innigc Vcrbindung zwischen dcr Vlicsschichl als Tra- . 
gcrsubslanz und dcr Elastomcrschichl als Subslral bcslchl, 
wenn das Subslral. von der Tragersubstanz nichi loshar isl, 
ohne daB cin GroBleil des Substrates auf dcr Tragersubstanz 
haflen blcibl bzw. zcrslorl wird. 

Als Vlicsschicht wird bcvor/.ugl cin Wirrfascrvlics, cin- 
gcselzt, wobci besonders gceignclc Matcrialicn Polyolclinc, 
wic Polypropylen, sind. Das EiUchengcwicht dcr Vlics- 
schichl-kann.von lO bis 50 g/m : , vorzugsweisc von 15 bis 
30 g/nr belragcn. ■ 

•Im zwcilcn'. Verfahrcnschrill wird dcr Verbund aus dem 
crslcn Schrill mil cincm weitcrcn Elastomer bcschichlct und 
somil cine zweite Elastomcrschichl gcbildct. Zur mcchani- 
schen Vcrstarkung wird dicser Verbund auf der: dcr Vlics- 
schicht abgewandten Seilc mil einem oflenmaschigen Ver- 
slarkungselcmeni bclegl und gleichzcilig wird cine wciicrc 
thcrmoplasiischc Elastomcrschichl aufgebracht, wobci das 
onenmaschige Verstarkungselemcni zwischen dcr crslcn 
ihermoplaslischcn Elastomcrschichl und der zwcilcn iher- 
moplaslischcn Elastomcrschichl cingcbeltct wird. 

Vorzugsweisc wird im zwcilcn Schritl zunBcschichtung 
das gleiche Elaslorncr vcrwcndcl wic im crslcn Schrill. 

Als Vcrslarkungsclcmenl sind ofTcnmaschige Vcrslar- 
kungselcnienle wic offenmaschige Gewebe, Gewirke und 
Nclzc gecigncl, vorzugsweisc aus Polyolcfinen. Besonders 
gecigncl isl cin ITDPE (High Density Polyelhy lcnc)-Poly- 
mcr. Die Maschenweilc kann von 3 bis 30 mm belragcn. 
Das offenmaschige Vcrstarkungselemenl kann flamrtihcm- 
mend ausgcriistcl scin. 

Die Bcschichtung im zwcilcn Schritl crfolgl bevorzugl 
miltels Exlrusionsbcschichtung und kann .wie .im- ersten 
Schritl erfolgen. Die Temperalur des Elastomers wird derart 
gcwuhlt, daB bcim Kontakt des Elastomers mit der Mcm- 
bran die Oberflache der Elaslomerschicht dcr Mcmbran 
leicht angeschmolzcn wird und so cine innigc Vcrbindung 
zwischen den Schichtcn durch weilgchende Verschmclzung 
dcr Elaslomcrschichlcn erzicll wird und somil wird die erstc 
Elaslomerschicht mit dcr zwcilcn . ElastomerschichL zum 
Ubcrwiegenden Teil verschmolzen. Die Maschcn des ofTcn- 
maschigcn Vcrstarkungsclcmcntcs werden bcispiclswcisc 
durch Gcwcbcbiindchcn gcbildct. Die Maschcn sind die Fla- 
chen zwischen den Gcwebebandchen des offenmaschigen 
Vcrslarkungsclemenles. Die wcilgchendc Verschmclzung ist. 
die Verschmclzung dcr cinandcr beruhrenden Obcrflachcn 
dcr Elaslomcrschichlcn in den Maschcn. 

Durch die hohc Temperalur erweicht auch das ofTcmna- 
schige Verstarkungselemcni und somil wird auch cine guie 
Haftung dcr Elaslomcrschichlcn mit dem f offenmaschige 
Verstarkungselemcni erziell. Die gecigneten 'Jbmpcraturcn 
konnen durch Vcrsuche ennillcll werden. 

Zur Hcrstellung einer Dachunterspannbahn mil cincr 
zweiten Vlicsschichl wird im zwcilcn Vcrfahrcnsschrilt die 
zwcilc Vlicsschicht gemeirisam mit dem Verstarkungsele- 
mcni durch den Walzcnspall cincs Walzcnpaares gefuhrt, 
wobci das ihcrmoplastischc Polymer zwischen dcr zwcilcn 
Vliesschicht und dem ofTcnmaschigcn Vcrstarkungsclcincnt 
cingebrachl wird. 

Ausfuhrungsbcispicl 
ErslcrSchriu 

Ubcr cine BreiLschlilzdUsc wurdc cine Schmclzc cincs 
handclsublichcs Ihcrmoplastischc Elastomers (Polycthcrc- 
slcr lypc Amilcl EM 400 dcr Firma DSM) in dcr Einzugs- 
zonc cincs Walzcnpaares auf cin Polypropylcnvlies mil. ci- 
ncm Flachcngcwicht von 20 g/m 2 aufcxlrudiert, wobci die 
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Tcmpcralur des Elastomers dcran gewa'hll wurdc, daB die 
Schniclze in die Vliesschicht cindrang und soimt cin innigcr 
Vcrbund zwischen .Elastomer und Vlicsschichl cr/.ielL 
wurdc. Die F.laslomcrmcngc bctmg 35 g/m 2 . 

5 

Zwcitcr SchriU 

Dcr ini erstcn SchriU gebildclc Vcrbund wurdc auf dcr dcr 
Vlicsschichl abgcwandlcn Scitc mil cincm Nclz aus cincm 
Maschcngcwcbc aus ITDPIi mil cincr Maschcnwciic von 10 
10 mm bclegl und gemcirisam in die Einzugszonc cincs 
WaJzcnpaarcs gcfuhrl, wobei aus cincr Brcitschlilzdiisc cin 
schmclzflussiges ihcniioplaslisches Elaslomer (Polyclhcrc- 
sler Type ArnilcI KM 400 dcr Firma DSM) auf die Obcrda- 
. chc dcr.Bahn aufcxlrudicrl wurdc, auf dcr sich das Nctz be- 15 
fand: Es wurdc sovicl Uicrmoplaslischcs Material aufgetra- 
gen, daB das Nclz voJIsiUndig vom Polymer umgeben war. 
Die Tcmpcralur dcr Schmclzc wurdc so gcwiihlt, daB die 
ObernUche dcr im erstcn SchriU gcbildelcn Bahn lcicht an- 
geschmolzcn wurdc. und somit cine gulc ITaftung mil dcr 20 
zwcilcn Elastomcrschicht crzicll wurdc. 

lis wurdc cine Unlcrspannbahn mil folgcndcn Eigcn- 
schaflcn crhallcn:. 
Flachengcwicht: 1 20 g/m 2 , 

ReiBfesligkeii: 250 N/50 mm; DIN 53 354, 25 
NadclausreiBkrafU 200 N; DIN 54 301 
S<r Wert: 0,12 m; DIN 52 615. 

Zusamincnfasscnd beiriffl die Erfindung cine. Unlcr- 
spannbahn, bestchend aus wenigslens cincr Vlicsschichl, ci- 
ncm ofienmaschigen Vcrstarkungsclcmenl und cincr was- 30 
scrdampfdurchlassigcn abcr wasserdichien Schichl. Die cr- 
hndungsgcmaBe Unlcrspannbahn ist dadurch gckennzcich- 
net, daB die Vliesschicht mil eiuer erstcn thermoplaslisehen 
Elastomcrschicht innig vcrbunden ist und das offenma- 
schigc Verstarkungsclemcnt auf der der Vliesschicht abge- 35 
wandtcn Seitc des Vcrbundcs vollstandig zwischen der er- 
stcn thcnnoplastischen Elastomcrschicht und cincr zwcilcn 
thcnnoplaslischcn Elastomcrschicht cingcschlossen ist und 
die crstc thcrmoplastische Eiastonicrschichl mil dcr zwcilcn 
thermoplaslisehen Elasiomerschicht zum uberwicgenden 40 
Teil vcrschinolzcn ist. 

Patenianspriichc 

1. Unlcrspannbahn, bestchend aus wenigslens cincr 45 
Vlicsschichl, cincm olTcnmaschigcn Verslarkungscle- 
mcnt und cincr wasscrdampfdurchlassigcn abcr was- 
serdichien Schichl, wobci die Vliesschicht mil cincr er- 
stcn thermoplaslisehen Elastomcrschicht innig vcrbun- 
den ist und das olTenmaschigc Verstarkungsclcmeni 50 
auf der dcr Vlicsschichl abgcwandlcn Seilc des Vcr- 
bundcs. vollstandig zwischen dcr erstcn Lhcrmoplasli- 
schen Elasiomerschicht und einer zwcilcn thermopla- 
slisehen Elastomcrschicht cingcschlossen ist und die 
erstc thcrmoplastische Elastomcrschicht mil dcr zwei- 55 
len thcnnoplastischen Elastomcrschicht zum Uberwic- 
genden Teil vcrschmolzcn ist. 

2. Unlcrspannbahn nach Anspruch 1 , wobei als thcr- 
moplastische Elastomcrc (TPE) thcrmoplastische Poly- 
ethcrcsLer, thcrmoplastische Polyurclhanc, thermopla- 60 
sLischc Polyelhcrimidc und thcrmoplastische Polyethc- 
ramid-Blockcopolymerc cingcsclzt werden. 

3. Unlcrspannbahn nach Anspruch 1 oder2, wobci die 
crslc Elasiomerschicht cin Flachengcwicht von 10 bis 
70 g/m 2 , vorzugsweisc von 10 bis 30 g/m 2 aufweist. 65 

4. Unlcrspannbahn nach cincm dcr vorhcrgchenden 
Anspriichc, wobci die crstc Elastomcrschicht flamm- 
hemnumd und mil UV-Schulz ausgcriistcl isi. 



5. Unlcrspannbahn nach cincm dcr vorhcrgchenden 
Anspriichc, wobei die Vlicsschichl cin Flaehengcwiehl 
von 10 bis 50 g/m 2 , vorzugsweisc von. 10 bis 30 g/m 2 
aufweist. . 

6. Unlcrspannbahn nach cincm dcr vorhcrgchenden 
Anspriichc, wobci als offenmaschiges Vcrslarkungsele- 
menl cin offenmaschiges Gcwchc, Gcwirke odcr Nclz, 
vorzugsweisc aus cincm HDPH-Polymcrcn, cingcsclzt 
wird. ' 

7. Unlcrspannbahn nach cincm der vorhcrgchenden 
Anspriichc, wobei die zweile lilaslomcrschicht aus 
dem gleiehen thcnnoplaslischcn Elastomer wie die cr- 
slc Elastomcrschicht bestcht. 

8,, Unlcrspannbahn nach cincm der vorhcrgchenden 
Anspriichc, wobei die Wasscrdampfdurchlassigkcil ci- 
ncn Su-Wcrl von klcincr odcr gleich 0,30 m, vorzugs- 
weisc eincn Sj-Wcri von klcincr odcr gleich 0,12 m, 
aufweist. . 

9. Unlcrspannbahn nach cincm der vorhcrgchenden 
Anspriichc, wobci cine zweile Vliesschicht auf dcr dcr 
erstcn Vlicsschichl cnlgcgcngcsclzten Seilc dcr Unlcr- 
spannbahn aufgcbrachl ist. 

10. Unlcrspannbahn nach cincm der vorhcrgchenden 
Anspriichc, wobci die zweile Vlicsschichl cin Flaehen- 
gcwiehl von 10 bis 60 g/m 2 , vorzugsweisc von 20 bis 
40 g/m 2 aufweist. 

11. Vcrwcndung cincr Unlcrspannbahn nach eincm 
dcr Anspriichc 1 bis 10 als Unlcrspannbahn fur gc- 
neiglc Dacher. 

12. Vcrwcndung eincr Unlcrspannbahn nach eincm 
der Anspruche 1 bis 11, wobei die Unlcrspannbahn dcr- 
art auf dem Dach vcrlegi wird, daB die Vliesschicht- 
seite nach auBcn weisl und somit die begehbarc Ober- 
flachc bildct. 

13. Vcrwcndung einer Unlcrspannbahn nach eincm 
dcr Anspriichc 1 bis 10 als Windsperrc fur Fassadcn- 
verklcidungcn. 

14. Verfahren zur Herslellung eincr Unlcrspannbahn, 
bestchend aus zumindest eincr Vliesschicht, cincm of- 
fenmaschigen Vcrslarkungselemenl und einer wasscr- 
dampfdurchlassigcn abcr wasserdichien Schichl, wo- 
bci in cincm erslcn Schritt cine Vliesschicht mil cincm 
thcnnoplaslischcn Elaslomer bcschichtel wird und in 
cincm zwcilcn Schritt dcr gebildclc Vcrbund auf dcr 
dcr Vliesschicht abgcwandlcn Scile mil cincm Vcrslar- 
kungselemenl belcgl wird und gleichzcitig cine wcilere 
thcnnoplaslischc Elastomcrschicht aufgcbrachl wird, 
wobci das Vcrslarkungselemenl zwischen dcr erstcn 
thcnnoplaslischcn Elastomcrschicht und der zwcilcn 
thcnnoplaslischcn Elastomcrschicht cingcbcllet wird 
und die erslc mil dcr zwcilcn thcnnoplastischen Elasio- 
merschicht zum uberwicgenden Teil verschmolzcn 
wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, wobci das thcrmo- 
plastische Elastomer so auf die Vlicsschichl aufge- 
brachi wird, daB zwischen dcr Vlicsschichl und dem 
thcnnoplaslischcn Elaslomer cine innigc Vcrbindung 
cntslchl. 

16. Verfahren nach Anspruch 14 odcr 15, wobci im 
zwcilcn Schritt zur Bcschichtung das gleiche thcrmo- 
plastische Elaslomer wie im erslcn SchriU verwendet 
wird. 

17. Verfahren nach cincm der Anspriichc 14 bis 16, 
wobei die Vlicsschichl cin Flachengcwicht von 
10-50 g/m 2 , vorzugsweisc von 10-30 g/m 2 aufweist. 

18. Verfahren nach cincm dcr Anspriichc 14 bis 17, 
wobci das oflenmaschige Vcrslarkungselemenl cin of- 
fenmaschiges Gewcbc, Gcwirke odcr Nclz, vorzugs- 
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wcisc aus cincm IIDPH-Polymcr, cingcscLzi wird. 
19. Vcrfahrcn nach cincm dcr Anspruche 14 bis 18, 
vvobei im zweiicn Schrill cine zweile Vlicsschichl auf 
dcr dcr crslcn Vlicsschich! enlgegengcsclzlcn Scilc dcr 



20. Vcrfahrcn nach Anspruch 19, wobci die zweite 
Vlicsschich! gemeinsam mil dem oftenmaschigen Vcr- 
starkungsclcmcnl im zwcii.cn Schrill durch cincn Wal- 
zcnspall cincs Walzcnpaarcs gcfUhrl wird, wobci die 
ihcrmoplasiischc Illaslonicrschichl zwischen dcr zwei- 10 
ten Vlicsschich! und dem oITcnmaschigen Verslar- 
kungselemenl cingebracht wird. 



Unlcrspannbahn aufgcbrachl wird. 



5 



15 



20 



25 



30 



40 



45 



50 



55 



60 



65 



BNSOOCID: <DE 19906465A1 I > 



- Leerseite - 



THIS PAGE SUNK (nno) 



ovcivrin *-hp 



